© bundesrepublik © Gebra uchsm uste^r 

DEUTSCHLAND jgg Qg jgg y ,, 




DEUTSCHES 
PATENT- UND 
MARKENAMT 



® Aktenzeichen: 
(22) Anmeldetag: 
@ Eintragungstag: 
@ Bekanntmachung 
im Patentblatt: 



299 06 389.5 
10. 4.99 
17. 6.99 

29. 7.99 



® Int. CI. 6 : 

D 06 N 7/00 

B 32 B 27/12 



o> 

00 
CO 

to 
o 

o> 

0) 
M 

LU 
Q 



(66) Innere Prioritat: 




198 19 268. 1 30.04.98 




(73) Inhaber: 




C Cramer, Weberei, Heek-Nienborg, GmbH & Co 




KG, 48619 Heek, DE 




© Vertreter: 




Muller-Gerbes, M., Dipl.-lng., Pat.-Anw., 53225 




Bonn 





® Mehrschichtigertextiler Baustoff 



O) 
00 
CO 

(O 



o 
o 

CM 



BUNDESDRUCKEREI 06.99 902 230/324/30A 



3 



• •••• 



G 98 068i 



Beschreibung 

5 

C. Cramer, Weberei, Heek-Nienborg GmbH & Co KG 

48616 Heek-Nienborg 

10 

Mehrschichtiger textiler Baustoff 

Die Erfindung bezieht sich auf einen mehrschichtigen textilen 
Baustoff fur AuSen- und/oder Innenanwendungen . 

15 

Je nach Einsatzgebiet und Anwendung werden an Textilien auf 
Basis organischen und anorganischen Fasergutes 
unterschiedliche Anf orderungen gestellt. Diese Aussage gilt 
insbesondere fur das Bauwesen. 

20 

Zunachst sind dies die mechanischen, dann aber auch 
physikalisch-chemische Eigenschaf t smerkmale und Werte, die 
erfullt werden miissen. 

25 Als Beispiele hierfur seien etwa angefiihrt ReiEf estigkeit , 
StichausreilSf estigkeit , Flachenstabilitat sowie Licht- 
Echtheit-Bestandigkeit , Wetterbestandigkeit und vor allem die 
begrenzte Brennbarkeit . 

3 0 Erganzende Forderungen dariiber hinaus konnen dann sein: eine 
spezielle Optik, Haptik, lichtoptische Deckung, 
Atmungsaktivitat , Vermeidung von Kondenswasiserbildung , u.a.m. 
In der Reihe dieser Merkmale bestehen gegebenenf alls 
Unterschiede zwischen solchen Anwendungen, die im Inneren von 

35 Gebauden erfolgen und jenen, wo Wetterexposition gegeben ist . 

Fur sich bedingen Text ilf asern, organische - anorganische, je 
nach Art unterschiedliche Eigenschaf ten; dann ist aber die 
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jeweilige Konstruktion eines Flachengebildes noch 
mitbestimmend. Defizite - mit Blick auf das eine oder andere 
Merkmal - sollen durch zusatzliche Ausrustungen korrigiert 
werden. 

5 

Textile Baustoffe verschiedener Art und Ausfiihrung, zum 
Beispiel fur Planen, Zelte, Tragluf thallen u.a.m., sind seit 
langem im Einsatz. Solche sind einlagig und basieren auf einem 
Gewebe mit entsprechenden Ausrustungen. 

10 

Beispielsweise seien angefuhrt Baumwollgewebe mit Flammhemmer 
und Hydrophobierungsmittel , die durch Vollbadimpragnierung 
beaufschlagt sind; Glasgewebe, die durch Rakeln mit 
Silikonelastomer bzw. Polytetraf luorethylen beschichtet sind. 

15 

Baustoffe solcher Art erfullen durchaus einige der 
anwendungsabhangigen Forderungen, doch haften ihnen noch 
wesentliche Nachteile an. 

20 Ausgeriistete Baumwollgewebe haben zum Beispiel verringerte 
mechanische Festigkeitswerte , Lichtbestandigkeit und mindere 
Wetterbestandigkeit ; beschichtete Glasgewebe sind transluzent, 
fordern Kondenswasserbildung und bedingen u.U. durch 
Faserabrieb hervorgeruf ene physiologische Probleme . 

25 

Aufgabe im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist es, nun einen 
textilen Baustoff zu schaffen, der solch beschriebene 
Nachteile vermeiden laEt, der in seiner Anwendung dariiber 
hinaus noch weitere Vorteile hat. 

30 

Die gestellte Aufgabe wird mit einem mehrschicht igen textilen 
Baustoff gemafS dem Vorschlag der Erfindung gelost, der 
mindestens zwei Schichten aus Flachengebilden auf Basis 
thermoplastischer Kunststoffe, von denen mindestens eine 
35 Schicht ein textiles Flachengebilde umfaSt und mindestens eine 
Schicht einen thermoplast ischen Kunststoff, der UV-bestandig 
ist, lichtundurchlassig einfarbbar ist und unbrennbar oder 
schwer entflammbar ist, enthalt, und die Schichten mittels 
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einer f lammenhemmende intumeszierende Mittel auf Basis 
Blahgraphit und ein Kaschiermittel enthaltendenden 
Kaschierschicht haftfest miteinander verbunden sind, umf aBt . 

5 Vorteilhafte Weiterbildungen des erf indungsgemaSen 

mehrschichtigen textilen Baustoffes sind den kennzeichnenden 
Merkmalen der Unteranspriiche entnehmbar. 

Erf indungsgema£e textile Baustoffe erreichen die Anf orderungen 
10 der Baustoffe der Klasse B2 nach DIN 4102. Hierbei handelt es 

sich um textile Baustoffe, die atmungsaktiv, gegebenenf alls . 

wasserdicht bei Wasserdampf durchlassigkeit ausbildbar sind. 

Dariiber hinaus ist es auch moglich, sie mit einer 

geschlossenen AuEenhaut zu versehen, so daS Wasserdichtigkeit 
15 gegeben ist. 

Bei Ausbildung der auSeren Schichten unter Einsatz hoch UV- 
bestandiger thermoplast ischer Kunststoffe ist eine hohe 
Lichtbestandigkeit und Bewitterungsf estigkeit und lange 

20 Lebensdauer gewahrleistet . Des weiteren sind die textilen 

Baustoffe flexibel, rollbar, knickbar und faltbar. Sie konnen 
abgewaschen werden mit Handwaschwarme . Dariiber hinaus konnen 
sie lichtundurchlassig eingefarbt werden, so daS sie nicht 
mehr transluzent sind und Black-out-Ef f ekte aufweisen und 

25 damit entsprechende Raume abschirmbar sind. 

Die erf indungsgemafeen mehrschichtigen textilen Baustoffe mit 
hoher Flammf estigkeit weisen dariiber hinaus eine geringe 
Schallremission auf und sind besser schallisolierend gegeniiber 
30 normalen textilen Baustoffen, wie bekannten Zeltplanen. 

Die mehrschichtigen textilen Baustoffe konnen dariiber hinaus 
mit textilen hautf reundlichen griffigen Oberflachen 
ausgestattet sein . 

35 

Die AuEenseite des erf indungsgemaJSen mehrschichtigen textilen 
Baustoffes kann entsprechend gewiinschten Anf orderungen 
zusatzlich ausgeriistet werden, beispielsweise hydrophobiert 
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werden oder bedruckt oder beispielsweise mit: einer IR- 

ref lektierenden Beschichtung entsprechender Pigmente versehen 

werden . 

5 Die mehrschichtigen textilen Baustoffe gemafi der Erfindung 
sind daruber hinaus gut verarbeitbar , konf ektionierbar und 
auch beispielsweise vernahbar . 

Die mehrschichtigen textilen Baustoffe weisen auch eine gute 
10 Warmeisolierung und giinstige Warmedurchf luEwiderstandswerte 
(K-Werte) auf . 

Bei entsprechender Auswahl der Kunststoffe fur die 
Flachengebilde und der Zusammensetzung der Kaschierschichten 
15 kann mindestens die B2 - Baustof f klasse erreicht werden. 

Bei Einsatz von thermoplastischen Kunststof f en, die im 
Brandfall ein Kohlenstof f geriist bilden, wie Acrylnitril- 
Polymerisate und Acrylnitril-Copolymere und Polyimide, 

2 0 erfullen die erf indungsgemaSen textilen Baustoffe auch einen 

sogenannten Holzkohlen-Brenntest , d.h. auf dem textilen 
Baustoff aufliegende brennende oder gliihende Holzkohle fiihrt 
nicht zum Brennen des textilen Baustoffes und erzeugt auch 
keine Locher in diesem. 

25 

Daruber hinaus sind die mehrschichtigen textilen Baustoffe 
gegen Fette, 6le, Wasser, schwache Sauren, schwache Laugen 
bestandig. 

3 0 Bei Einsatz entsprechend zu den Kunststof fen der Schichten 

ausgewahlter Kaschiermittel sind gute Haftungen des Verbundes 
erreichbar, wobei 4 0 bis 6 0 N/5 cm Haftung im Verbund gut 
erreichbar sind. 

35 Die erfindungsgemaSen mehrschichtigen textilen Baustoffe 
werden f lammenhemmend unter Einsatz von Blahgraphit 
ausgerustet . 
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Thermisch expandierbare Brandschutzmassen zur brandschiitzenden 
Abdichtung bzw. Abschottung von Offnungen, zum Beispiel Fugen 
in Mauern, Mauerdurchbruchen usw., enthaltend Blahgraphit, 
sind beispielsweise aus der DE 41 35 678 Al bekannt . 

5 

Blahgraphite werden durch Umsetzung von Graphit mit rauchender 
Salpetersaure oder konzentrierter Schwef elsaure durch 
Einlagerung von NOx bzw. SOx in die Zwischengitterebenen des 
Graphites hergestellt, wie beispielsweise in der GB-PS 1497118 
10 beschrieben. 

Erf indungsgemafi wird Blahgraphit ebenfalls in Teilchenf orm mit 
einer TeilgroBe kleiner 800 /xm bevorzugt eingesetzt, wobei der 
Blahgraphit Flockenform aufweist. Der Blahgraphit wird in 
15 Verbindung mit einem Kaschiermittel , das zugleich den Verbund 
zwischen den einzelnen Schichten und zu dem Blahgraphit 
herstellt, erf indungsgemaB als Zwischenschicht oder 
Kaschierschicht in dem textilen mehrschicht igen Baustoff 
vorgesehen . 

20 

Als Kaschiermittel kommen sowohl Losungsmittelklebestof f e , wie 
Haf tklebstof f e , als auch Dispersionsklebstof f e , 
HeiEsiegelklebstof f e und Schmelzklebstof f e in Frage . Als 
Schmelzkleber eignen sich insbesondere Polyamid-, Polyester- 

25 oder Polyurethan-Copolymere . Als polymere Bindemittel konnen 
Polyolef ine , Polyvinylacetat , Polyurethan, Polyacrylat , 
Polystyrolbutadien, Copolymerisate auf Basis von 
Polyvinylacetat, Acrylat-Styrol , Ethylen-Vinylacetat und 
chlorhalt igen Polymeren und Kautschuk verwendet werden. Es ist 

30 auch moglich, Polymerdispersionen, enthaltend thermoplast ische 
Kunstharze oder Kautschuke, in Wasser dispergiert 
einschlieSlich der Blahgraphitf locken einzusetzen und als 
Kaschierschicht auf die textilen Flachengebilde aufzutragen 
und nachfolgend die Schichten miteinander zu verbinden. 

35 

Als Haf tklebstof fe konnen beispielsweise Polyurethan-Losungen 
eingesetzt werden . 
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Des weiteren sind auch chemisch abbindende Reaktionsklebstof f e 
elastomerer oder duromerer Natur einsetzbar. 

Die Art des gewahlten Kaschiermittels richtet sich auch nach 
5 den Basismaterialien der miteinander zu dem textilen Baustoff 
zu verbindenden Schichten. Bevorzugt ist die adhasive 
Verbindung der Schichten mittels des Kaschiermittels. Die 
Aktivierung selbsthaf tender Eigenschaf ten kann durch 
Temperatur oder Feuchtigkeit erfolgen. 

10 

Als textile Flachengebilde fur die Schichten werden bevorzugt 
Gewebe, Gewirke, Gelege, Gestricke, Vliese aus Monofilen, 
Faden, Bandern, Garnen, Fasern und/oder Endlosf ilamenten 
eingesetzt. Bevorzugt werden fur die textilen Flachengebilde 
15 schwer brennbare Kunststoffe, die auch ein Kohlengeriist bilden 
konnen, insbesondere Acrylnitril-Polimerisate und/oder 
Acrylnitril-Copolymere eingesetzt werden. Ebenso ist auch der 
Einsatz von Polyimiden fur die textilen Flachengebilde 
moglich . 

20 

Soweit die textilen Flachengebilde oder die Flachengebilde 
auSere, der Bewitterung ausgesetzte Schichten des 
mehrschichtigen textilen Baustoffes bilden, ist eine hohe UV- 
Bestandigkeit wunschenswert . Hierfiir eignen sich insbesondere 
25 unbrennbare thermoplastische Kunststoffe, wie Vinyliden- 
Vinylchlorid-Copolymere oder Polyf luorcarbone . 

Soweit Atmungsaktivitat gewiinscht ist, wird dies durch 
Ausbildung der Schichten als textile Flachengebilde 
30 ermoglicht. Bei Einsatz beispielsweise einer aulSeren Schicht 
in Gestalt einer Folie kann diese auch gelocht oder sonstwie 
perforiert werden, urn Atmungsaktivitat zu ermoglichen. 

Es ist auch moglich, als textile Flachengebilde Mischgewebe, 
35 Mischgewirke, Mischgelege, Mischgestricke , Mischvliese aus 
Monofilen, Faden, Bandchen, Garnen, Fasern und/oder 
Endlosf ilamenten verschiedener thermoplastischer Kunststoffe 
einzusetzen, wovon jedoch mindestens einer der 
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thermoplastischen Kunststoffe ein schwer brennbarer oder 
unbrennbarer thermoplastischer Kunststoff sein sollte. 

Erf indungsgemaS wird ein von der AuSenseite als auch der 
5 Innenseite textiler Baustoff vorgeschlagen, bei dem die beiden 
aufieren Schichten als textile Flachengebilde ausgebildet sind, 
wobei bevorzugt alle Schichten untereinander gleich 
ausgebildet sind und mittels Kaschierschichten miteinander 
verbunden sind. 

10 

Die textilen Flachengebilde fur die Schichten des Baustoffes 
konnen Flachengewichte zwischen 50 bis 400 g/m 2 aufweisen, sie 
konnen gleiches oder unterschiedliches Flachengewicht 
aufweisen, sie konnen gleichartig oder unterschiedlich 
15 aufgebaut sein. 

Die Kaschierschichten sollten ein Flachengewicht von 4 0 bis 
400 g/m 2 aufweisen. Hierbei sollten die Kaschierschichten 30 
bis 80 Gew.-% Blahgraphit enthalten. 

20 

Erf indungsgemafi wurde gefunden, daS ein Synergismus aus dem 
Mengenverhaltnis der Flachengewichte der Schichten zu der 
Kaschierschicht und der Menge an Blahgraphit besteht, die zu 
einer besonders wirkungsvollen Flammf estigkeit fiihren und das 
25 Erreichen der Eigenschaf ten eines Baustoffes mindestens der 
Klasse B2 nach DIN 4102 ermoglichen. 

Hierzu wird vorgeschlagen, daS in der Kaschierschicht 
Blahgraphit mit einem Flachengewicht in einer Menge 
30 entsprechend 50 bis 100 % des Flachengewichtes der schwersten 
angrenzenden textilen Schicht enthalten ist. 

Als Membranfolie fur Wasserdichtigkeit und 
Wasserdampf durchlassigkeit fur atmungsaktive textile 
3 5 mehrschichtige Baustoff e konnen dunne Polyurethanf olien oder 

Folien auf Basis von Polyethylen oder Polyester mit Dicken von 
20 bis 40 fim f enthaltend inerte anorganische Feststof f teilchen 
mit einem mittleren Durchmesser kleiner 10 urn, als Fullstoff 
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in einer Menge von mindestens 10 Vol.-%, bezogen auf das 
Gesamtvolumen der Folie, eingesetzt werden. 

Eine bevorzugte erf indungsgematee Ausfiihrung des textilen 
5 Baustoffes umfafit zwei Schichten aus textilen Geweben aus 
Fasern aus Acrylnitril- (Co) -Polymerisaten bzw. einem 
Mischgewebe aus Acrylnitril- (Co) -Polymerisaten und anderen 
thermoplastischen Fasern oder Faden, wie insbesondere 
Polyesterf asern, die mittels einer Kaschierschicht , umfassend 
10 ein Kaschiermittel , auf Basis von Copolyestern und Blahgraphit 
miteinander haftfest verbunden sind. 

Zur Erhohung der Festigkeit ist es auch moglich, zwischen die 
Schichten, insbesondere in die Kaschierschicht, eine 
15 Verstarkungseinlage, wie Gittergewebe , Netze, aus hochfesten 
thermoplastischen Kunststoffen und/oder anorganischen Fasern, 
wie Glasfasern, Carbonfasern einzubetten. 

Bevorzugte Anwendungen der erf indungsgemaSen mehrschicht igen 
20 textilen Baustoffe sind als komplettierender Werkstoff fur 
Planen, Zelte, Tragluf thallten oder im Innenbereich als 
Teilelemente von Barrieren, Trennwanden usw. im Rahmen von 
Konstruktionen . 

25 Die erf indungsgemafien mehrschichtigen textilen Baustoffe 

weisen mindestens zwei Flachengebilde als Schichten, die uber 
eine Kaschierschicht miteinander verbunden sind, auf. 

Sie sind daruber hinaus auch mehrlagig ausbildbar. 

30 

Die erf indungsgemaSen textilen Baustoffe brennen nicht und 
sind hoch UV-bestandig, so da£ sie hochsten 

Witterungsanspriichen und Anforderung an die Sicherheit von 
Menschen und Tieren geniigen. Sie erfiillen mindestens die 
35 Anf orderungen eines Baustoffes der Klasse B2 nach DIN 4102, 

und sie konnen so ausgebildet sein, daE sie bei Einwirkung von 
Hitze und Feuer weder brennen noch abtropfen, sondern 
lediglich Verkokungsgeriiste und/oder Veraschungen entstehen. 



Durch Ausbilden einer hohen textilen Qualitat der 
mehrschichtigen Baustoffe kdnnen diese fur Wohnzwecke, wie 
Zelte, hervorragend eingesetzt werden, insbesondere im 
5 Wandbereich. 

Bevorzugt werden fur die Flachengebilde thermoplastische 
Kunststoffe eingesetzt, die im Brandfall ein Kohlengerust 
bilden, zumindest enthalten die Flachengebilde teilweise oder 
10 uberwiegend solche Kunststoffe. 

Mehrschichtige textile Baustoffe gemaS der Erfindung weisen 
Gesamtf lachengewichte von bevorzugt 400 bis 1000 g/m 2 fur den 
AuSeneinsatz auf . Sie sind hautsympatisch, rollbar und 
15 faltbar, weisen gute Schallisolierung und Warmeisolierung auf 
und sind sowohl fur Zwischenwande als auch fur AuSenwande 
einsetzbar . 

Dariiber hinaus konnen die mehrschichtigen erf indungsgemafien 
20 textilen Baustoffe, soweit sie auf Gewebeschichten aufbauen, 
durch eine Hydrophobierung oder zusatzliche Beschichtung mit 
beispielsweise Schmelzklebern auf Basis Polyamid 11, 12 
wasserfest ausgeriistet werden. 

25 Es ist auch moglich, die erf indungsgemaSen textilen 

mehrschichtigen Baustoffe, soweit sie auf Geweben oder 
dergleichen aufbauen, durch eine Hydrophobierung mittels 
Polyf luorcarbonen wasserabweisend oder wasserdicht als 
Schutzuberzug auszuriisten, wodurch auch die Anschmutzbarkeit 

3 0 eingeschrankt wird, was der Fachmann mit Antisoiling 
bezeichnet . 

Der erf indungsgemaSe mehrschichtige Baustoff ist auch in 
solchen Anwendungen, wie Vorhange fur Theater oder Cabrio- 
35 Verdeckstoff und fur alle textilen Anwendungen im Innenbereich 
und Innendekorationsbereich fur Messestande oder dergleichen, 
wo hohe Brandschutzklassen ab B2 bis Bl erfiillt sein mussen, 
einsetzbar . 
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Wenn sehr hohe Fest igkeitsanf orderungen gestellt werden, so 
konnen die erf indungsgemaSen Baustoffe durch zusatzliche 
Verstarkungseinlagen, wie grobe Gittergewebe oder Gelege aus 
5 Glasseide oder Aramidfasern oder Mischf asern, verstarkt 
werden . 

Die erf indungsgema£en textilen mehrschicht igen textilen 
Baustoffe eignen sich auch als Teppichboden fur Flugzeuge, 
10 Wandteppiche, Wandverkleidungen oder dergleichen. Je nach 
Auswahl der eingesetzten Fasern oder Filamente ist eine 
entsprechende Strapazierf ahigkeit der textilen Baustoffe auch 
auf der Basis der Form der Flachengebilde, wie Gewebe, 
erreichbar . 

15 

Durch zusatzliche aufienseitige Beschichtigung mit IR- 
ref lektierenden Materialien kann eine zu starke Aufwarmung 
vermieden werden, als auch die Nachtsichtigkeit verhindert 
werden . 

20 

Der textile mehrschichtige Baustoff kann fur die Anwendungen, 
in denen Atmungsaktivitat nicht gefordert ist, auSenseitig an 
Stelle eines textilen Flachengebildes mit einer Folie mit 
hoher UV-Bestandigkeit , aus einem unbrennbaren oder schwer 
25 brennbaren Kunststoff als AuSenschicht ausgestattet sein. 

Beispielsweise kann eine solche Folie auch auf Elastomerbasis , 
insbesondere auf Basis thermoplastischer Elastomere, aufgebaut 
sein . 

30 

Die Erfindung wird nachfolgend an Ausf uhrungsbeispielen naher 
erlautert. Es zeigen 

Fig. 1 einen textilen Baustoff mit zwei textilen 

35 Schichten 

Fig. 2 einen textilen Baustoff nach Fig. 1 zusatzlich mit 

einer Membranschicht 
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Fig. 3 einen textilen Baustoff gemate Fig. 1 zusatzlich 

mit einer Verstarkungseinlage 

5 Fig. 4 einen textilen Baustoff mit drei textilen 

Schichten und zwei Kaschierschichten . 

In der Fig. 1 ist ein textiler Baustoff mit zwei textilen 
Flachengebilden 1, 2 als aufiere Schichten und einer die beiden 
10 aufieren Schichten 1, 2 verbindenden Kaschierschicht 3 
schematisiert dargestellt . 

Als auEere Schichten 1, 2 sind beispielsweise ein Kopergewebe 
aus Polyacrylf asern mit einem Flachengewicht von 18 0 g/m 2 
15 eingesetzt. Die Kaschierschicht 3 hat ein Flachengewicht von 
260 g/m 2 , wobei sich dieses aus 130 g/m 2 Copolyester als 
Kaschiermittel und 13 0 g/m 2 Blahgraphit mit einer 
TeilchengroSe kleiner 700 /im zusammenset zt . 

20 Das Kaschiermittel liegt beispielsweise in Pulverform vor, 
wobei die Blahgraphitteilchen von dem Copolyester umhullt 
sind. Dieses Copolyester-Blahgraphitpulver wird auf eine der 
Schichten aufgebracht und dann durch Applizieren von Druck und 
Warme die weitere Gewebeschicht aufgebracht und zu dem Verbund 

25 kaschiert . Hierbei ergibt sich ein haftf ester Verbund mit 
einer Haftung von 50 bis 60 N/5 cm 2 . 

Das Gesamtgewicht des textilen Baustoff es gemafi Fig. 1 und 
Beispiel 1 weist somit ein Flachengewicht von 620 g/m 2 auf. 

30 Bei einer Prufung auf Normalent f lammbarkeit gemaS 

Baustoff klasse B2 nach DIN 4102, Teil 1, Kantenbef lammung 
werden bei einer Dicke von ca. 1,3 mm die Anf orderungen gemaB 
Baustoff klasse B2 erfiillt. Es trat kein Abtropfen und Abf alien 
auf. Die Rauchentwicklung ist gering. Somit erfiillt der 

35 erf indungsgemafe aufgebaute textile Baustoff gemafe 

vorangehender Erlauterung die Priif kriterien der Baustoff klasse 
B2 . 
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Bei dem Ausf uhrungsbeispiel nach Fig. 2 ist der in der Fig. 1 
beschriebene textile Baustoff zusatzlich wasserdicht 
ausgeriistet, wobei eine Membranfolie in Gestalt einer 
Polyurethanf olie mit einem Flachengewicht von 25 g/m 2 mittig 
5 einkaschiert ist. Hierbei wird der textile mehrschichtige 
Baustoff gemaS Fig. 2 in der Weise hergestellt, daE auf ein 
Gewebe 2 aus Polyacrylf asern ein pulverf ormiges 
Kaschiermittel , bei dem Blahgraphiteilchen mit Polyurethan 
umhiillt sind, auf die Oberflache aufgebracht werden, hierauf 

10 die Polyurethanf olie 4 als Membran aufgebracht wird, hierauf 
eine weitere Kaschierschicht aus mit Polyurethan umhullten 
Blahgraphitteilchen in Pulverform aufgebracht wird, hierauf 
die weitere Gewebeschicht 1 aufgelegt wird und alle Lagen 
zusammen unter Anwendung von Druck und Warme zusammen 

15 kaschiert werden. 

In der Fig. 3 ist eine weitere Ausfuhrung eines textilen 
mehrschichtigen Baustoff es gemafi der Erfindung dargestellt, 
bei dem in die als Pulver aufgebrachte Kaschierschicht 3 ein 
20 Gittergewebe 5 eingelegt und beim Herstellen des Verbundes 
durch Kaschieren mit einkaschiert wird. 

In der Fig. 4 ist ein dreischichtiger textiler Baustoff mit 
den Schichten 1, 2, 6 dargestellt, wobei zwischen den 
25 Schichten jeweils eine Kaschierschicht 3 vorgesehen ist. 

Die vorangehend dargestellten textilen mehrschichtigen 
Baustoff e zeichnen sich durch textilen Griff, einfache und 
dauerhafte Konf ekt ionierbarkeit , Atmungsaktivitat , 
30 gegebenenf alls Luf tdurchlassigkeit , Gestaltbarkeit durch 
zusatzliche Ausriistung der Oberflachen, wie ein- oder 
zweiseitiges Farben und Bedrucken, Hydrophobic ren, aus. 
Dariiber hinaus weisen sie hohe Luf tschallabsorptionswerte und 
gute Warmeisolat ionswerte auf. 
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S chu t z anspriiche 

Mehrschichtiger textiler Baustoff fur AuSen- und/oder 
Innenanwendungeri; enthaltend mindestens zwei Schichten aus 
Flachengebilden auf Basis thermoplast ischer Kunststoffe, 
von denen mindestens eine Schicht ein textiles 
Flachengebilde umfaSt und mindestens eine Schicht einen 
thermoplastischen Kunststoff , der UV-bestandig ist, 
lichtundurchlassig einfarbbar ist und unbrennbar oder 
schwer brennbar ist, enthalt und die Schichten mittels 
einer f lammenhemmende intumeszierende Mittel auf Basis 
Blahgraphit und ein Kaschiermittel enthaltenden 
Kaschierschicht haft f est miteinander verbunden sind. 

Textiler Baustoff nach Anspruch, 

dadurch gekennzeichnet , daS Blahgraphit in Teilchenform 
mit einer TeilchengroSe kleiner 800 /xm eingesetzt ist. 

Textiler Baustoff nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, da£ als textile Flachengebilde 
Gewebe, Gewirke, Gelege, Gestricke aus Monofilen, Faden, 
Bandern, Garnen, Fasern und/oder Endlosf ilamenten gleicher 
oder unterschiedlicher Kunststoffe eingesetzt sind. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, da£ als schwer entf lammbarer 
Kunststoff fiir die textilen Flachengebilde Acrylnitril- 
Polymerisate und/oder Acrylnitril Copolymere eingesetzt 
sind. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, da£ als unbrennbarer Kunststoff 
fur die textilen Flachengebilde oder Folien Vinyliden- 
Vinylchlorid-Copolymere eingesetzt sind . 



Textiler Baustoff nach einern der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet , daS als schwer brennbarer 
Kunststoff fur die Flachengebilde Polyimide eingesetzt 
sind . 

Textiler Baustoff nach einern der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, da£ als unbrennbare Kunststoffe 
fur die Flachengebilde Polyf luorcarbone , wie 
Polyf luorethylenpropylen (FEP) , Perf luoralkoxy (PFA) , 
Ethylen-Tetraf luorethylen-Copolymer (E/TFE) , 
Polyvinylidenf luorid (PVDF) , Polychlortrif luorethylen 
(PCTFE) , Ethylen-Chlortrif luorethylen-Copolymer (E/CTFE) 
Tetraf luorethlyen-Hexaf luorpropylen- Vinyl idenfluorid- 
Copolymer (TFE/HFP/VDF) eingesetzt sind., 

Textiler Baustoff nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daS als eine der Bewitterung 
ausgesetzte aufiere Schicht ein textiles atmungsaktives 
Flachengebilde in Form eines Gewebes, Gewirkes, Geleges 
oder Gestrickes aus einem schwer brennbaren oder 
unbrennbaren, hoch UV-belastbaren thermoplastischen 
Kunststoff vorgesehen ist. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daS als eine der Bewitterung 
ausgesetzte auSere Schicht ein textiles atmungsaktives 
Flachengebilde in Form eines Mischgewebes , Mischgewirkes 
Mischgeleges oder Mischgestrickes vorgesehen ist, bei de 
mindestens eine Faser oder Faden aus einem schwer 
brennbaren oder unbrennbaren hoch UV-belastbaren 
thermoplastischen Kunststoff vorgesehen ist. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daS als eine der Bewitterung 
ausgesetzten auSere Schicht eine Folie aus einem 
unbrennbaren oder schwerbrennbaren hoch UV-belastbaren 
thermoplastischen Kunststoff vorgesehen ist. 



Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet , dag fur die textilen 
Flachengebilde der Schichten Mono fi lament e , Faden, Fasern, 
Bander und/oder Endlosf ilamente auf Basis 

thermoplastischer Kunststoffe, wie Polyamide, insbesondere 
PA 6 und PA 66 und voile aromat ische Polyamide, Polyimide, 
Polyterephthalate, wie PET, PBT, PTP, Polyarylate, 
Polyarylsulf ide (PPS) , Polysulfone, Polyethylen, 
Polypropylen und/oder thermoplastische Polyester- 
Elastomere eingesetzt sind. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daS alle Schichten untereinander 
gleich ausgebildet sind und mittels Kaschierschichten 
miteinander verbunden sind. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dafe als Kaschiermittel 
Schmelzkleber auf Basis von Polyamid- , Polyester- oder 
Polyurethan-Copolymeren oder polymere Bindemittel , wie 
Polyolef ine , Polyvinylacetat , Polyurethan, Polyacrylat , 
Polystyrol -Butadiene, Copolymerisate auf Basis von 
Polyvinylacetat , Acrylat -Styrol , Ethylen-Vinylacetat , 
chlorhaltigen Polymeren und Kautschuk vorgesehen sind. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, date als Kaschiermittel Haftkleber 
vorgesehen sind. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, date als Kaschiermittel 
Dispersionskleber , enthaltend thermoplastische Kunstharze 
oder Kautschuke, in Wasser dispergiert vorgesehen sind. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, date chemisch abbindende 
Reaktionsklebstof f e, enthaltend als Grundstoffe 
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Reaktionsharze, die in der Klebschicht vernetzen, 
vorgesehen sind. 

17. Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 16, 
5 dadurch gekennzeichnet, daS die Kaschierschicht ein 

Flachengewicht von 40 bis 400 g/m 2 aufweist. 

18. Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daS die Kaschierschicht 3 0 bis 80 

10 Gew.-% Blahgraphit enthalt. 

19. Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, daS in der Kaschierschicht 
Blahgraphit in einer Menge entsprechend 50 bis 100 % des 

15 Flachengewichtes der schwersten textilen Schicht enthalten 

sind. 

20. Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daiS die schwerste textile Schicht 

20 ein Flachengewicht von 80 bis 400 g/m 2 aufweist. 

21. Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daS zwei Schichten als textile 
Flachengebilde in gewebter Form aus Fasern aus 

25 Acrylnitril- (Co) -Polymerisaten mittels einer 

Kaschierschicht adhasiv miteinander verbunden sind. 

22. Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, daS zwei Schichten als textile 

30 Flachengebilde als Mischgewebe aus Fasern und Faden aus 

Acrylnitril- (Co) -Polymerisaten und einem weiteren 
thermoplastischen Kunststoff gemaS Anspruch 11 mittels 
einer Kaschierschicht adhasiv miteinander verbunden sind. 
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Textiler Baustoff nach einem der Anspruche 1 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, da£ mindestens eine auSere Flache 
mit einer Ausriistung zwecks Hydrophobierung versehen ist. 



Textiler Baustoff nach einem der Anspriiche 1 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet , daS bei Einsatz textiler 
Flachengebilde zur Ausbildung eines atmungsaktiven 
wasserdichten Verbundes eine wasserdichte und 
wasserdampf durchlassige Membranf olie innerhalb des 
Verbundes eingebettet in die Kaschierschicht vorgesehen 
ist . 

Textiler Baustoff nach einem der Anspriiche 1 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, daS zwischen die Schichten 
Verstarkungseinlagen, wie Gittergewebe, Netze aus 
hochfesten thermoplastischen Kunststoffen und/oder 
anorganischen Fasern, wie Glasfasern, Carbonf asern, in die 
Kaschierschicht eingebettet sind. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspriiche 1 bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, da£ mindestens drei jeweils iiber 
eine Kaschierschicht miteinander verbundene Schichten aus 
Flachengebilden auf Basis thermoplastischer Kunststoffe 
vorgesehen sind. 

Textiler Baustoff nach einem der Anspriiche 1 bis 26, 
dadurch gekennzeichnet, daS er mindestens die 
Anforderungen eines Baustoffes der Klasse B2 nach DIN 4102 
erfullt . 
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